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(S3) Compositions adhesives a bass de prepoiymores po.yurothanes app.icabies a chaud at lour 
proc6d6 d'obtention. 

@ ces ther^adhes* s so nt ^po j. . ^^^^^^^^ 
W nates resultant de la react.on de MDI ^ec d es p^ye^rs po y t pj plastirian t, n i resine 

sssri. ^eZ^zxi^ 6 ^^^ r ert ,on9, et ,es 001,3968 qu ' i,s 

JerSeni de rTaliser ont I'avantage d'une bonne resistance therm.que. 
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*■ - rannnrtP a Hp* adhesifs aDDlicables a chaud perfections du type polyurethane. 

L^mTm^ * base de po,ym6res the - op,ast r s 

TlrTnt et se^Tt lent a partiel.ement remedie au f luage a temperature moderee 

,ib T» Ces SSr^oTcS^ - — - sa re T e 

parfelle subs6quente_C est cette _«**9™ qu . a p par tiennent les compositions de la presente invent.on. 

devolution vers des produits a plus forte masse ^ c "' a '[ e . uf SQnt habitue „ eme nt constitute d'une resine 
Les thermoadhesifs polyurethanes connus de .^"v et tf acetate de vinyle ou de polyamides, 

synthetique thermop.astique, genera.ement un d «hy JJ££^ , £jL 1 *<J. ou de me- 

d'un prepolymere P^^^^^^ auxmoyennes 

'-^m-e^^ 
pasdesinconvenienUci-dessus^^ 

en plusieurs etapes de polyisocyanates et de polyet hers-po '^JJrt Pour parve ; ir a ce resultat, 

coliante (f^iante) ni base ^ polyaddition de po- 

la demanderesse met en oeuvre, et c est en ceia que r m anates courts se lon Part anterieur, ma.s 

iyethers-diols avec des polyisocyanates qu„ ^^^J^SSSSm des polyisocyanates courts habW 
des polyisocyanates plus complexe eux-n^nes ° ^^^^^ p our bien comprendre fin- 

P Te%o.yet h ers-po,yo,sut,s 6 spourconstituer,e^^^ 

phatiques de faibles masses moiecu.aires moyenne * ^1^^^ ^SS^ Les po.yethers- 
fourchette 2-3. En pratique, ce sontdes ^«^ Q ^^^^^^1 .2,6-triol ou la gly- 
cols utiles sent des derives oxyalkylto de tn ols^ els que ^ * \ ^ 2QQ et 900 . Les pc _ 
cerine. On prefere les glycerines oxypropyltos.de «7««^^^^7 e e | . |nventto „ S ont des derives 
iyethers-diols utiles pour la realisation des reaebfs P^^"^ de 
oxyalkyito de diols, et P^^ 2 5iS^S2S^^~ soVprfpa^ de fa 5 on ex- 
masses moleculaires compnses entre 200 et 900. Ces . (on suit son degre d'avancement par 

rsaTrpo^ 

vention sontdes po.yethers-diois alipha«ques , d. "^^S^TS^ - "° mbre ^ydroxyies 
defonctionnalite hydroxvlestrictementegaleadeux(cettefonc^ *Y mol6culaire ). Ce 

disponibles par molecu.e; on la determine a so^C^res toquences d'oxyde d'ethy- 

sont de preference, soit des polymeres d'oxyto 

iene et d'oxyde de propyltoe. de preference a termma-sons oxyd^ 

On peut ies utiiiser conjointement avec des ^>^^ ^pSE^polym*. fine, des seg- 
S ° Cy Fa n ut d e pouvoir eiucider tota.ement ia structure des thermoadhesifs seion .'invention, on les def init id 
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comme etant le resu.tat de .eur precede detention te. que decrit ci-apres et qui comprend les etapes suivan- 
P onde^ des tlyZTSo* par rapport a rensembie des po.yethers-po.yols devant se s,tuer entre 10 

reste de 60 a 90% des fonctions ' s ° c y^^ J reste encore environ de 1 a 

loll de rhommJ I metier, ainsi qui apparaitra (on ra ppe..e que .e 

Les thermoadhesifs selon Invention sent caractens6s P^^^S»S« un assemblage apres 
tempsouvertd'unadhesifest.etempsdontond = ^ 

mise en place de I'adhesif). Us ne competent aucu a ^J*™^™ polyurethanes. La tenue a chaud 
fian te habitue.lement rencontres fcrmj*^ ^^SS^JS^ ***** post-reticu.auon 

^sse 3 seTnserve dans ,e temps du fait de ^^^X^Z Te eTsoup.esse et de resis- 
neaux de grande surface (3 metres carres et plus), fabnques par contre-collage. 
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Oansunreacteursousatmospn™^^ 

methane diisocyanate. puis 2 parties , d'un poly* her-tnol Id. ^J^^7^ C uZca\s) avec7 parties 
culaired'environ450etdefonctionnal l tehydroxyleegalea3^ 

de polyether-diol de type polymere d'oxyde de propylene, ^^iL esfw 70-C, et apres achevement 
na.L hVdroxy.eega.ea 2, (Vomno. P400- Dow^ 

de la reaction, on introduit success.vement 24 par .ess _d u poly6t tier d o. de ^ y P y & ^ 

'Te^malomana^ 

prodoi. (ondu » VStlToZ^'S^i^"^"™* 
Brookfleld astde2.500.10.000mPa.s.On la careoiense an o v . radll4rtf „, sa rtacdvatlor, 

dofini salon la norma NF T 76-001 comma la duraa «™"*m« ' ^J*^ • iCamMaoe. [La mesura du 
la surface de collage est de 2.5 cm*, I'epaisseur du jo.nt de collage etant de 0.2 mm. 
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Produit 


Aspect 


Temps ouvert 
(minutes) 


A% 


R%(MPa) 


Tenue thermique 
(MPa) 


PP1 


Transparent 


30-40 


496 ±1 


24,9 ±0,1 


0,35 ±0,1 




PP1 5%tackif. 


Transparent 


20-30 


467 ±8 


19,3 ±0,4 


0,46 ±0,04 


15 


PP1 17% 


Transparent 


20-30 


422 ± 35 


22,1 ±1,5 


0,12 ±0,02 




tackif. 
PP1 + EVA 


Blanchatre 


15-20 


425 ± 14 


18,2 ±2,9 


0,32 + 0,1 


20 


33/400 

PP1 + EVA 
28/800 


Blanchatre 


15-20 


445 ± 32 


29,1 ± 3,3 


0,46 ± 0,05 
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Exemple 2 





Produit 


Aspect 


Temps ouvert 


A% 


R% 


Tenue thermique 






Transparent 


30-40 


496 ±1 


24,9 ±0,1 


i 0,35 ± 0,1 


35 


PP1 

Prepolym. Art 
I ant6rieur 


Blanchatre 


> 6 heures 


1016 ± 130 


4,36 ±0,19 


0,35 ± 0,05 



40 



45 



50 



Exemple 3 

Dans l< 
1 0,1%dedilaurate de 



et que la valeur du 
Produit 


temps ouven ica 
Aspect 


W5 av/wp«*wiw. 

Temps ouvert 


A% 


R% 


Tenue thermique 




Transparent 


30-40 


496 ±1 


24,9 ± 0,1 


0,35 ±0,1 


PP1 

PP1 + DBTL 


Transparent 


20-25 


360 ± 22,7 


13,6 ±0,9 


0,80 ± 0,03 
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Revendications 
1. 
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polymere presente un taux d'isocyanate libra compris entre 1 et 5%. 

2. Compositions se.on la revendlcation 1 . caracterisees en ce qu'au sein du ^^T^ToT^oT^ 
des polyethers-triols par rapport a I'ensemble des polyethers-polyols est compns entre 10 et 100 /.. 

3 Procede pour I'obtention de compositions adhesives applicables a chaud constitutes d'un P^Polym6re 

• mmwmmm 
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15 et 35%. 
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